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dessous les proportions preTere^s des divers 
corps, necessaires pour 1'obtention de 5o kilo- 
grammes de colle 6nie, avec expose du mode 
caraclerislique de preparation. 
On -melange, k froid : 

Chlorure de zinc a 1 o o grs. 

Chlorure de calcium sec 1 37 5 grs. 

— ou cristallise* . 2700 grs. 

Chlorure de sodium 260 grs. 

Chlorure d'ammonium 1 *5 grs. 

Eau 2100 grs. . 

si Ton a pris le GaGi* cristallis£ , 

Et 3i*75 grs. 

sifona prisle CaCl 2 sec (anhydre). 



La presente invention a pour objet une 
composition ainsi qu'un mode de preparation 
d'une colle blanche liquide, pour papier et 
carton. 

5 La caracteristique de cette colle, au point 
de vue composition , reside dans le fait que ses 
constituents principaux et indispensable sont : 
du chlorure de zinc (ZnCl 2 ), du chlorure de 
sodium (Na CI) et de 1 amidon de riz, melanges 
1 o d'eau, avec, de preference, une faible propor- 
tion de chlorure de manganese. 

A ces trois composants de base, on peut 
ajouter certains autres corps, en proportions 
variables, pour former diverses colics de m6mes 
1 5 proprietes effectives, mais de prix el de conser- 
vation differents. 

Ainsi, on peut ajouter, en proportions va- 
riables, tousou un certain nombre seulement 
des corps ci-dessous : 

Chlorure de calcium sec ou crislallise 
(Ca CI 2 ). 

Chlorure d'ammonium (NH 4 CI). 
Chlorure de manganese. 
Fecule de pommes de terre. 
Dextrine blanche. 
Mais il est a rcraarquer que ces differents 
corps d'addition no sont pas necessairement 
indispensables pour ohtenir une colle excel- 
lente. 

3o A titre d'exemplc seulement, on donne ci- 
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A ce melange, on ajoute : 

Amidon de riz 2000 grs. 

Fecule de pommes de terre 800 grs. 

Dextrine blanche. 5oo grs. 

Apres melange par fait, on laisse reposer 
jusqu'a complet epaississement (environ 26 
heures). La masse obtenue, a consistance de 
caoutchouc dur, est decoupee et redissoute a 
froid, par addition d'eau (quanliie suflisanle 
pour ohtenir la fluidite voulue) en raalaxant. 
On ajoute ensuite ia5 grs. de chlorure de 45 
manganese, et on passe au filtre. 

On oblient ainsi une colle blanche, liquide, 
se conservant iruloGniment, mime a fair, et 
douee de proprietes adhesives remarquables 
pour le papier, le carton , la photographic 
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Le proc£d6 de preparation est identique 
dans le cas oh une des mati&res additives est 
supprim^e. 

II est Evident que les proportions indiquees 
peuvent varier, aussi bien pour les corps de 
base que pour les produits additifs, sans pour 
cela se ddpartir de Tesprit de lmvention, 

Colle blanche liquide pour papier et carton , 
coinprenant comme 6l£tnents de base : du 
chlorure de zinc, du chlorure de sodium et de 
l'amidon de riz avec une certaine proportion 
d'eau, et de preference, une faibie proportion 
de chlorure de manganese. 

Aux corps de base on pent ajo**ter toutes ou 
partie seulement des matiferes suivantes : chlo- 
rure calcique, anhydre ou cristallisg, chlorure 



d'amraonium , dextrine blanche, fecuie de 
pommes de terre et chlorure de manganese, 
en proportions variables. a 

Mode preparatoire caractdrts6 en ce que les 
chlorures (sauf le chlorure de manganese) 
sont (Tabord melanges en pr&enced'une faibie 
quantity deau (3o a 100 °/° en P°*ds), puis 
regoivent les f&culents, le tout £tant bien me^ *_> 
langd puis laiss^ au repos jusqu'a complet 
dpaississeraent, la masse obtenue £tant de- 
couple et redissoute dans une quantity d'eau 
variable suivantla fluidity k obtenir, pour en- 
suite recevoir, ou non, du chlorure de manga- 3 
nAse et 6lre pass^e au filtre. 

L. G. F. A. WATTEGAMPS. 
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